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@ Verwendung von nanoskaligen Metalloxid-Teilchen als Polymerisationskatalysatoren 

® Beschrieben wird die Verwendung von nanoskaligen 
Metalloxid-Teilchen als Katalysatoren fur die thermische 
und/oder photochemische Polymerisation von Spezies, 
die Liber mindestens eine polymerisierbare Kohlenstoff- 
Kohlenstoff-Mehrfachbindung und/oder mindestens ei- 
nen einer Ringoffnungspolymerisation zuganglichen koh- 
lenstoffhaltigen Ring verfiigen. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von 
nanoskaligen Metalloxid-Teilchen als Polymerisationskata- 
lysatoren. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung 5 
die Verwendung von nanoskaligen Metalloxid-Teilchen als 
Katalysatorcn, die die herkommlichen Katalysatorcn fur die 
thermische und photochemische Polymerisation von (z. B. 
radikalisch) polymerisierbaren Spezies wie beispielsweise 
Peroxide, Azo-Verbindungen und die herkommlichen UV- 10 
Polvmerisationsinitiatoren ersetzen konnen. Hierdurch ist es 
moglich, anorganisch-organische Kompositmaterialien her- 
zustellen, die ein organisches Netzwerk enthalten bzw. dar- 
aus bestehen, das keinerlei von den herkommlichen Poly- 
merisationsinitiatoren stammende Riickstande enthalt. 15 

Es ist bereits bekannt, z. B. Silicium-haltige Polykonden- 
sate oder Heteropolykondensate, in denen beispielsweise 
eine Epoxygruppe oder eine Methacrylgruppe kovalent an 
ein Siliciumatom gebunden vorliegt, in Anwesenheit von 
thermisch oder photochemisch wirkenden Katalysatoren mit 20 
Hilfe dieser funktionellen organischen Gruppe zu vernetzen. 
Desweiteren ist bekannt, daB unter Verwendung von homo- 
gen in einer anorganisch-organischen Matrix dispergierten 
nanoskaligen Fullstoffen transparente Formkorper und Be- 
schichtungen hergestellt werden konnen. 25 

ErfindungsgemaB wurde demgegeniiber uberraschend ge- 
funden, daB es moglich ist, eine Polymerisation bzw. Vernet- 
zung mit Hilfe bestimmter polymerisierbarer Gruppierun- 
gen auch ohne die oben erwahnten herkommlichen Kataly- 
satoren zu bewirken, wenn man nanoskalige Teilchen (im 30 
folgenden auch als Nanopartikel bezeichnet) aus bestimm- 
ten StofTen mit den zu polymerisierenden bzw. vernetzenden 
Spezies, die diese polymerisierbaren Gruppierungen auf- 
weisen, mischt (z. B. darin dispergiert) und das resultie- 
rende Gemisch thermisch behandelt und/oder (mit UV- 35 
Licht) bestrahlt. Dadurch wird es z. B. moglich, die Polyme- 
risation von Spezies (Monomeren, Oligomeren und Polyme- 
ren einschlieBlich Polykondensaten), die fiber (Meth)acry- 
lat- Gruppierungen verfiigen, und die Poly addition von Spe- 
zies, die iiber einen Epoxid-Ring verfiigen, in alleiniger An- 40 
wesenheit dieser Nanopartikel als Katalysatoren thermisch 
und/oder photochemisch zu bewirken. Vermutlich beruht 
die katalytische Wirkung dieser Nanopartikel vor allem auf 
der Anwesenheit (einer Vielzahl) von Lewis-Saure- bzw. 
Lewis-Base-Zentren auf deren Oberflache. 45 

Es ist zwar bekannt, daB z. B. Aluminiumalkvle nach dem 
Ziegler-Natta-Verfahren Polymerisationsreaktionen von 
Doppelbindungen katalysieren, ahnliche katalytische Ef- 
fekte von Partikeln sind bisher jedoch nicht bekannt. 

DemgemaB stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren 50 
zur thermischen und/oder photochemischen Polymerisation 
bzw. Vernetzung von Spezies (Monomeren, Oligomeren und 
Polymeren einschlieBlich Polykondensaten) mit mindestens 
einer polymerisierbaren Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehr- 
fachbindung bzw. mindestens einem einer Ringoffnungspo- 55 
lymerisation zuganglichen kohlenstofEhaltigen Ring, der 
vorzugsweise mindestens ein Heteroatom aus der Gruppe 
SauerstofT, Stickstoff und Schwefel als Ringatom enthalt, 
bcrcit, das dadurch gckcnnzcichnct ist, daB als (vorzugs- 
weise alleiniger) thermischer und/oder photochemischer Po- 60 
lymerisationskatalysator nanoskalige Teilchen von minde- 
stens einem Metalloxid (einschlieBlich Mischoxiden von 
Metallen) eingesetzt werden. 

Durch dieses Verfahren lassen sich z. B. (hochtranspa- 
rente) Formkorper und Schichten fur insbesondere optische 65 
Zwecke herstellen, die ebenfalls Gegenstand der vorliegen- 
den Erfindung sind. 

Die Vorteile der vorliegenden Erfindung liegen u. a. 
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darin, daB bedingt dadurch, daB auf die herkommlichen Po- 
lymerisations- bzw. Polyadditions-Katalysatoren verzichtet 
werden kann, keine entsprechenden Zersetzungsprodukte 
im fertigen Polymerisat (z. B. Formkorper oder Schicht) 
vorliegen und daB die erfindungsgemaB verwendeten Poly- 
merisationskatalysatoren keiner Inhibierung durch Sauer- 
stoff untcrlicgcn, was bci viclcn der hcrkommlichcrwcisc 
verwendeten (insbesondere UV-)Initiatoren ein groBes Pro- 
blem darstellt. 

Im folgenden soil das erfindungsgemaBe Verfahren naher 
erlautert werden. 

Bei den zu polymerisierenden bzw. zu vernetzenden Spe- 
zies kann es sich sowohl um rein organische Spezies als 
auch um gemischt anorganisch-organische Spezies handeln. 

Unter "organischen Spezies" werden in der vorliegenden 
Beschreibung und den anhangenden Anspruchen Spezies 
verstanden, die neben Kohlenstoff und WasserstofT als zwin- 
genden Komponenten gegebenenfalls nur noch Elemente 
aus der Gruppe SauerstofT, Stickstoff, Schwefel und Halo- 
gen (d. h. Fluor, Chlor, Brom und Iod) enthalten. Demge- 
geniiber sind "anorganisch-organische Spezies" solche die 
neben den soeben genannten Elementen noch weitere Ele- 
mente enthalten konnen, insbesondere und vorzugsweise Si- 
licium, aber auch andere Elemente wie beispielsweise Me- 
talle wie Aluminium, Titan und Zirkonium (vorzugsweise 
zusatzlich zu Silicium). 

Bevorzugte anorganisch-organische Spezies sind erfin- 
dungsgemaB (monomere) hydrolysierbare Silicium-Verbin- 
dungen, die neben einer oder mehreren hydrolysierbaren 
Gruppen (z. B. Alkoxygruppen) mindestens einen nichthy- 
drolysierbaren Rest aufweisen, der fiber eine polymerisier- 
bare Kohlenstoff- Kohlenstoff-Mehrfachbindung (vorzugs- 
weise Doppelbindung) oder fiber einen einer Ringoffnungs- 
polymerisation (Poly addition) zuganglichen kohlenstoffhal- 
tigen Ring (vorzugsweise Epoxid-Ring) verfugt sowie von 
diesen monomeren Silanen abgeleitete Vorkondensate (Oli- 
gomere) und Polykondensate. Bei diesen Vorkondensaten 
bzw. Polykondensaten kann es sich wiederum um solche 
handeln, die abgeleitet sind von einem oder mehreren der 
soeben beschriebenen hydrolysierbaren Silane mit polyme- 
risierbarer KohlenstofT-Kohlenstoff-Doppelbindung oder 
einer Ringoffnungspolymerisation zuganglichem Ring so- 
wie gegebenenfalls zusatzlich einem oder mehreren anderen 
hydrolysierbaren Silanen (ohne die soeben erwahnten Grup- 
pen) und einer oder mehreren hydrolysierbaren Verbindun- 
gen anderer Elemente, die mit den hydrolysierbaren Silanen 
cokondensierbar sind, wie beispielsweise solchen von Alu- 
minium, Titan und Zirkonium. Bevorzugt sind derartige 
Vorkondensate und Polykondensate jedoch ausschlieBlich 
von hydrolysierbaren Silanen abgeleitet. 

Bei den hydrolysierbaren Silanen mit polymerisierbarer 
Gruppe (im folgenden soil der Ausdruck "polymerisierbare 
Gruppe" neben polymersierbaren Kohlenstoff- Kohlenstoff- 
Mehrfachbindungen auch einer Ringoffnungspolymerisa- 
tion zugangliche kohlenstoffhaltige Ringe umfassen) han- 
delt es sich bevorzugt um Verbindungen, die fiber 2 oder 3, 
vorzugsweise 3 hydrolysierbare Reste und 1 oder 2, vor- 
zugsweise einem nicht- hydrolysierbaren Rest mit polymeri- 
sierbarer Gruppicrung (vorzugsweise (Mcth)acrylat-Grup- 
pierung oder Epoxid-Ring) verfiigen. Beispiele fur die hy- 
drolysierbaren Reste sind Halogen (F, CI, Br und 1, insbe- 
sondere CI und Br), Alkoxy (insbesondere Ci^-Alkoxy wie 
z. B. Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy und Butoxy), 
Aryloxy (insbesondere C^.iQ-Aryloxy wie beispielsweise 
Phenox}'), Acycloxy (insbesondere Ci_4Acyloxy wie z. B. 
Acetoxy und Propionyloxy) und Alkylcarbonyl (z. B. Ace- 
tyl). Besonders bevorzugte hydrolysierbare Reste sind Al- 
koxygruppen, insbesondere Methoxy und Ethoxy. 
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Die polymerisierbaren Gruppen sind vorzugsweise in 
Form einer Gruppierung R-0-(CH2)n - Si, wobei R die die 
poly merisierb are Gruppe umfassende Gruppierung darstellt 
und n einen Wert von 1 bis 10, vorzugsweise 2 bis 6, auf- 
weist, mit dem Siliciumatom verbunden. Eine besonders be- 5 
vorzugte Verbindungsgruppe zwischen R und Si ist die Ox- 
ypropylgruppc. 

ErfindungsgemaB besonders bevorzugte hydrolysierbare 
Siliciurn-Verbindungen mit polymerisierbarer Gruppe sind 
diejenigen der allgemeinen Formel 10 

X 3 SiR' 

worin die Gruppen X, gleich oder verschieden voneinander 
(vorzugsweise identisch), fur eine hydrolysierbare Gruppe 15 
(vorzugsweise C]_4-Alkoxy und insbesondere Methoxy und 
Ethoxy) stehen und R' einen Grycidyloxy-Ci_6-alkylen- 
oder Methacryloxy-Ci_6-alkylen-Rest darstellt. 

In der obigen Formel konnen auch ein oder zwei Reste X, 
vorzugsweise ein Rest X, durch einen nicht-hydrolysierba- 20 
ren Rest ohne polymerisierbare Gruppe ersetzt sein, wie 
z. B. eine Alkyl- oder Arylgruppe wie bei spiels weise Me- 
thyl, Ethyl und Phenyl. 

Weitere Beispiele fur hydrolysierbare Silane mit polyme- 
risierbarer Gruppe sind z. B. solche, die eine direkt an das 25 
Silicium gebundene Vinyl- oder Ally gruppe aufweisen. 

Konkrete Beispiele fur erfindungsgemaB als zu polymeri- 
sierende bzw. zu vernetzende Spezies (bzw. als Ausgangs- 
material dafur) einzusetzende hydrolysierbare Silane (gege- 
benenfalls in Form von Vorkondensaten bzw. Polykonden- 30 
saten) sind 3-Glycidyloxypropyltrimethoxy-silan, 3-Glyci- 
dyloxypropyltriethoxysilan, 3-Glycidyloxypropylmethyldi- 
methoxysilan, 3-Glycidyloxypropylmethyldiethoxysilan, 3- 
Glycidyloxypropylethoxydimethoxysilan, 3-Methacrylox- 
ypropyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltriethoxysi- 35 
lan, 3-Methacryloxypropylmethyldichlorsilan, 3-Methacry- 
loxypropylmethyldiethoxysilan und 3-Methacrylox)'propyl- 
methyldimethoxysilan. 

Unter den rein organischen Spezies, die nach dem eriin- 
dungsgemaBen Verfahren polymerisiert werden konnen, 40 
werden diejenigen bevorzugt, die uber mindestens eine po- 
lymerisierbare (und vorzugsweise durch mindestens eine 
darin befindliche elektronenabziehende Gruppe aktivierte) 
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung und/oder liber 
mindestens einen einer Ringoffnungspolymerisation zu- 45 
ganglichen kohlenstoffhaltigen Ring mit mindestens einem 
Heteroatom aus der Gruppe O, S und N und mit 3 oder 4 
Ringgliedern (insbesondere Oxiran-, Aziridin- und Oxetan- 
Ring) verfiigen. Konkrete Beispiele fiir derartige Verbin- 
dungen sind von Acrylsaure und Methacrylsaure abgeleitete 50 
Verbindungen wie beispiels weise die Sauren selbst, 
(Meth)acrylnitril, Ester (vorzugsweise Ci^- Alky tester), 
Amide und Anhydride dieser Sauren, Maleinsaure, Malein- 
saureanhydrid, Fumarsaure, Vinylacetat, Vinylchlorid, Cro- 
tonsaure und deren Derivate (z. B. Ester und Amide), Styrol 55 
und dessen Derivate (insbesondere solche mit elektronenab- 
ziehenden Gruppen am aromatischen Ring, wie beispiels- 
weise Chlorstyrol), Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylen- 
oxid, Cyclopcntcnoxid, Cyclohcxcnoxid, Aziridin und Oxc- 
tan und diesen Ring verbindungen entsprechende Gruppie- 60 
rungen enthaltende Verbindungen. 

Selbstverstandlich konnen erfindungsgemaB auch andere 
Ring- Verbindungen polymerisiert bzw. polyaddiert werden, 
z. B. Lactame wie e-Caprolactam. 

Bei den erfindungsgemaB eingesetzten Katalysatoren 65 
handelt es sich um Metalloxide, vorzugsweise von (Misch- 
)Oxiden (einschlieBlich hydratisierter Formen derselben) 
von Metallen aus den Hauptgruppen Ilia und IVa sowie den 



829 A 1 

4 

Nebengruppen lb, lib, IVb, Vb und VIb des Periodensy- 
stems. 

ErfindungsgemaB bevorzugt werden Metalloxide von 
Aluminium, Zinn, Kupfer, Silber, Zink, Titan, Zirkonium, 
Vanadium, Niob, Chrom, Molybdan und Wolfram, wobei 
Oxide von Aluminium, Zinn, Titan und Zirkonium beson- 
ders bevorzugt werden. 

Wie bereits oben erwahnt, handelt es sich bei diesen Me- 
talloxid-Teilchen und nanoskalige Teilchen. Unter "nano- 
skaligen Teilchen" werden in der vorliegenden Beschrei- 
bung und den an hangenden Anspruchen Teilchen mit einer 
durchschnittlichen TeilchengroBe von nicht mehr als 
200 nm, vorzugsweise nicht mehr als 100 nm, verstanden, 
wobei eine bevorzugte TeilchengroBe im Bereich von 2 bis 
50 nm liegt. Selbstverstandlich konnen auch Teilchen mit 
einer GroBe von 1 nm und darunter eingesetzt werden, ob- 
wohl diese Teilchen wegen ihrer schlechteren Zuganglich- 
keit weniger bevorzugt werden. 

Die nanoskaligen Teilchen konnen entweder als solche 
(z. B. in Pulverform) oder in Form einer (vorzugsweise 
waBrigen und/oder alkoholischen) Suspension eingesetzt 
werden oder aber auch in situ hergestellt werden. 

Die nanoskaligen Metalloxid-Teilchen konnen sowohl 
amorph als auch kristallin sein und weiterhin konnen sie ge- 
gebenenfalls auch einer Oberflachenmodifizierung unterzo- 
gen worden sein, beispielsweise durch Umsetzung eines 
Teiles der an ihrer Oberflache befindlichen OH-Gruppen mit 
(vorzugsweise rein organischen) Verbindungen, die neben 
einer mit diesen OH-Gruppen reaktiven Gruppierung (z. B. 
Carboxyl-Gruppierung) uber eine polymerisierbare Grup- 
pierung verfiigen, die mit der polymerisierbaren Gruppie- 
rung der zu polymerisierenden bzw. vernetzenden Spezies 
identisch ist, so daB die Katalysator-Teilchen nicht nur in 
dem resultierenden Netzwerk eingeschlossen, sondern sogar 
uber kovalente Bindungen daran gebunden sind. Die Ober- 
flachenmodifizierung der nanoskaligen Teilchen kann z. B. 
auf die Art und Weise erfolgen, wie sie insbesondere fur den 
Fall von Siliciumdioxid- und Aluminiumoxid-Teilchen be- 
reits ausfiihrlich im Stand der Technik beschrieben ist. 

Zur Herstellung der nanoskaligen Teilchen kann z. B. so 
vorgegangen werden, daB man eine (oder mehrere) hydroly- 
sierbare Metallverbindung(en), wie z. B. ein Salz, einen 
Komplex oder ein Alkoxid (insbesondere Ci_6-Alkoxid, 
z. B . mit Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy, n-Butoxy 
und Butoxy ethoxy als Alkoxidgruppe), in alkoholisch/waB- 
rigen Losungen hydrolysiert (vorzugsweise bei Raurntem- 
peratur). Die alkoholisch/waBrigen Losungen enthalten vor- 
zugsweise Ci_6-Alkohole (z. B. Methanol, Ethanol, n-Pro- 
panol, i-Propanol, n-Butanol und/oder Butoxyethanol) und 
verdiinnte anorganische Sauren (z. B. HCl-Losungen). Das 
Massenverhaltnis von hydrolysierbarer Metallverbindung 
und Alkohol liegt hierbei vorzugsweise im Bereich von 0,1 
bis 0,25. Der Wassergehalt im Reaktionsgemisch richtet sich 
nach der Anzahl der hydrolysierbaren Gruppen in der Me- 
tallverbindung und betragt vorzugsweise 0,5 bis 5, insbe- 
sondere 1 bis 3 Mol Wasser pro Mol hydrolysierbare 
Gruppe. 

Die nanoskaligen Metalloxid-Teilchen, die erfindungsge- 
maB als Katalysatoren verwendet werden, werden iiblicher- 
weise in einer Menge von 0,5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 
1 bis 40 Gew.-% und besonders bevorzugt 2 bis 35 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht von nanoskaligen Teilchen 
und zu polymerisierenden bzw. zu vernetzenden Spezies, 
eingesetzt. 

Zur Herstellung von Schichten nach dem erfindungsge- 
maBen Verfahren kann man z. B. so vorgehen, daB man den 
zu polymerisierenden bzw. vernetzenden Spezies das nano- 
skalige Metalloxid z. B. als solches oder in Form einer wie 
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oben beschrieben hergestellten Suspension zugibt. Z weeks 
Einstellung der rheologischen Eigenschaften kann der resul- 
tierenden Zusammensetzung ein Losungsmittel zugegeben 
werden bzw. vorhandenes Losungsmittel daraus entfernt 
werden. Insbesondere bei den oben beschriebenen anorga- 5 
nisch-organischen Spezies als zu polymerisierenden bzw. 
vcrnctzcndcn Spezies werden als zuzugebende Losungsmit- 
tel vorzugsweise bei Raumtemperatur fLiissige Alkohole, die 
gegebenenfalls Ethergruppen enthalten konnen (z. B. Me- 
thanol, Ethanol, Propanole, Butanole und Butoxyethanol), 10 
eingesetzt. 

Die resultierende Beschichtungszusammensetzung kann 
auf ein geeignetes Substrat, das gegebenenfalls zwecks Ver- 
besserung der Haftung in iiblicher Weise vorbehandelt 
wurde, durch Standard-Beschichtungsverfahren wie bei- 15 
spielsweise Tauchen, Streichen, Biirsten, Rakeln, Walzen, 
Spray en und Schleudern aufgetragen werden. Vorzugsweise 
handelt es sich bei dem Substrat um ein transparentes Sub- 
strat, z. B. aus Glas oder einem transparenten Kunststoff 
(wie beispielsweise Polymethylmethacrylate 20 

Gegebenenfalls nach vorheriger Antrocknung bei Raum- 
temperatur (zur teilweisen Entfernung des Losungsmittels) 
wird die Hartung (organische Polymerisation bzw. Polyad- 
dition und gegebenenfalls zusatzlich dazu eine weitere Kon- 
densation von von hydrolysierbaren Silicium-Verbindungen 25 
abgeleiteten Vorkondensaten) durchgefuhrt. 

Im Falle von Zusammensetzungen zur Herstellung von 
Formkorpern werden die fliichtigen Bestandteile (z. B. Hy- 
drolysealkohole, Losungsmittel zur Vordispergierung des 
teilchenformigen Materials) zumindest teilweise aus dem 30 
Gemisch entfernt (z. B. durch Destination). AnschlieBend 
kann die eingeengte Mischung beispielsweise in Formen ge- 
gossen bzw. eingespritzt werden. 

Die organische Polymerisation bzw. Poly addition der po- 
lymerisierbaren Gruppen (z. B. Methacrylatgruppen oder 35 
Epoxygruppen) kann in Anwesenheit der erfindungsgemaB 
eingesetzten nanoskaligen Metalloxid-Teilchen sowohl 
thermisch (vorzugsweise bei Temperaturen im Bereich von 
70 bis 200°C, insbesondere 90 bis 130°C) erfolgen und/oder 
durch Bestrahlung (vorzugsweise mit UV-Licht) initiiert 40 
werden. Im Falle der photochemischen Polymerisation ist es 
insbesondere im Falle von anorganisch-organischen Spezies 
als zu polymerisierenden bzw. vernetzenden Spezies beson- 
ders bevorzugt, nach der photochemischen Polymerisation 
eine thermische Nachbehandlung bei beispielsweise 90 bis 45 
130°C (d. h. eine thermische Nachkondensation noch vor- 
handener kondensationsfahiger Gruppen in der anorganisch- 
organischen Spezies) durchzufiihren. 

Wie bereits oben erwahnt, eignet sich das erfindungsge- 
maBe Verfahren in besondere zur Herstellung von transpa- 50 
renten Formkorpern und Schichten fur optische Zwecke, ist 
jedoch nicht auf diese Verwendung beschrankt. Im ubrigen 
sei darauf hingewiesen, daB die erfindungsgemaBen Kataly- 
satoren selbstverstandlich auch eine Doppelfunktion aus- 
iiben konnen (insbesondere bei Einsatz im oberen Bereich 55 
der angegebenen Mengenbereiche), d. h. nicht nur als Kata- 
lysator, sondern auch als (gegebenenfalls verstarkender) 
Fiillstoff fiir die polymerisierte Matrix aus organischer bzw. 
anorganisch-organischcr Spezies fungicrcn konnen. 

Die folgenden Beispiele dienen der weiteren Veranschau- 60 
lie hung der vorliegenden Erfindung. 

Bei spiel 1 

A. Herstellung von amorphem T1O2 65 
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Wasser werden langsam 10,525 g Titantetraisopropanolat 
(0,037 Mol) getropft. Es entsteht ein klares Reaktionsge- 
misch, das 24 Stunden bei Raumtemperatur geriihrt wird. 
AnschlieBend wird das Gemisch destillativ auf die Halfte 
seines Volumens eingeengt (Wasserbadtemperatur: 40°C, 
Druck: 150 bis 50 mbar). 

B. Verwendung des amorphen Ti0 2 zur Polymerisation von 

GPTS -Vorkondensaten 

23,63 g Glycidyloxypropyltrimethoxysilan (GPTS, 0,1 
Mol) werden mit 2,70 g 0,1 n HC1 versetzt und 2 Stunden 
bei Raumtemperatur geriihrt. AnschlieBend setzt man der 
Reaktionsmischung tropfen weise die wie oben unter Ab- 
schnitt A beschrieben hergestellte TiC>2- Suspension zu. Es 
entsteht ein klares, leicht gelbes Reaktionsgemisch, das wei- 
tere 2 Stunden bei Raumtemperatur geriihrt wird. 

AnschlieBend wird das resultierende Kompositmaterial 
auf Objekttrager aus Glas aufgebracht und bei 90 bis 130°C 
thermisch gehartet, wodurch transparente Schichten entste- 
hen. 

Zur Untersuchung der Epoxid-Vernetzung wurden 13 C- 
Festkorper-NMR-Untersuchungen am thermisch geharteten 
Material durchgefuhrt. Die fiir die Glycidylgruppe (den 
Epoxy-Ring) typischen Signale bei 44,5 und 51,6 ppm lie- 
Ben sich bei dieser Untersuchung nicht mehr nachweisen. 

Beispiel 2 

A. Herstellung von amorphem Zr0 2 

Zu einem Gemisch aus 76,022 g 2-Propanol, 4,965 g rau- 
chender HC1 (37%-ig) und 1,038 g bidestilliertem Wasser 
werden langsam 14,35 g (0,037 Mol) Zirkontetra-n-propa- 
nolat gegeben. Anfanglich ist das Reaktionsgemisch stark 
eingetriibt, klart aber nach 5-miniitigem Riihren bei Raum- 
temperatur unter starker Warmeentwicklung auf. 

B. Verwendung des amorphen Zr02 zur Polymerisation von 

GPTS-Vorkondensaten 

23,63 g GPTS (0,1 Mol) werden mit 2,70 g 0,1 n HC1-L6- 
sung versetzt und 2 Stunden bei Raumtemperatur geriihrt. 
AnschlieBend setzt man der Reaktionsmischung tropfen- 
weise die wie oben unter Abschnitt A beschrieben herge- 
stellte Zr02- Suspension zu. Es entsteht ein leicht transluzen- 
tes, schwach gelbes Reaktionsgemisch, das weitere 2 Stun- 
den bei Raumtemperatur geriihrt wird. 

AnschlieBend wird das resultierende Kompositmaterial 
auf Glas-Objekttrager aufgebracht und bei 90 bis 130°C 
thermisch gehartet, wodurch transparente Schichten entste- 
hen. 

Wie im Fall von Beispiel 1 lieBen sich durch 13 C-Festk6r- 
per-NMR-Untersuchungen am thermisch geharteten Mate- 
rial keine Signale bei 44,5 und 51,6 ppm mehr nachweisen 

Beispiel 3 

A. Dispcrgicrcn von kristallincm Ti02 

Zu 40 g 0,1 n HCl-L6sung gibt man langsam 4 g (0,05 
Mol) kristallinen Anatas. Das Gemisch wird ca. 10 Minuten 
bei Raumtemperatur geriihrt. Es entsteht eine leicht translu- 
zente, schwach gelbe Suspension. 



Zu einem Gemisch aus 76,018 g 2-Propanol, 4,965 g rau- 
chender HCl-Losung (37%-ig) und 1,038 g bidestilliertem 
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B. Verwendung des kristallinen Ti0 2 zur Polymerisation 
v on GPTS - Vorkonden s aten 

23,63 g GPTS (0,1 Mol) werden mit 2,70 g 0,1 n HC1-L6- 
sung versetzt und 2 Stunden bei Raumtemperatur geriihrt. 5 
AnschlieBend setzt man der Reaktionsmischung tropfen- 
wcisc die wie oben untcr Abschnitt A bcschricbcn hcrgc- 
stellte Anatas-Suspension zu. Anfanglich entsteht ein klares 
Reaktionsgemisch, das nach 10 Minuten eintriibt. Durch 
Zugabe von 1,5 g rauchender HC1 klart das Reaktionsge- 10 
misch unter starker Warmeentwicklung auf. 

AnschlieBend wird das resultierende Kompositmaterial 
auf Glas-Objekttrager aufgebracht und bei 90 bis 130°C 
thermisch gehartet, wodurch transparente Schichten entste- 
hen, in denen sich durch 13 C-Festk6rper-NMR-Messungen 15 
keine Signale bei 44,5 und 51,6 ppm mehr nachweisen las- 
sen. 

Bei spiel 4 

20 

A. Herstellung von amorphem Ti02 

Es wurde wie in Beispiel 1, Abschnitt A, beschrieben vor- 
gegangen, wobei jedoch die destillative Einengung des Ge- 
misches weggelassen wurde. 25 

B. Verwendung des amorphen Ti02 zur Polymerisation von 

MPTS - Vorkonde n s aten 

24,83 g Methacryloxypropyltrimethoxysilan (MPTS, 0,1 30 
Mol) werden mit 2,70 g 0,1 n HCl-Losung versetzt und 
2 Stunden bei Raumtemperatur geriihrt. AnschlieBend setzt 
man der Reaktionsmischung tropfenweise die TiOi-Suspen- 
sion aus Abschnitt A zu. Es entsteht ein klares, leicht gelbes 
Reaktionsgemisch, das weitere 2 Stunden bei Raumtempe- 35 
ratur geriihrt wird. 

AnschlieBend wird das Beschichtungsmaterial auf Glas- 
Objekttrager aufgebracht und in vier Durchlaufen mit je 
2 m/Min. Bandgeschwindigkeit bei halber Lampenleistung 
(? W) in einer Bandbestrahlungsanlage der Firma Beltron 40 
bestrahlt. Im Zuge dieser Behandlung harten die Fliissig- 
keitsfilme zu transparenten Schichten aus. 

Zur Untersuchung der organischen Polymerisation an der 
Methacrylatgruppe wurden nach der oben beschriebenen 
photochemischen Hartung IR-Messungen an beschichteten 45 
Silicium-Wafern durchgefuhrt. 

Die Signalflache fiir die C=G-Bindung (unter Verwen- 
dung der unverander lichen Signalflache der C=0-Bindung 
als Referenz) nahm von 11,66 Skalenteilen vor der Bestrah- 
lung auf 4,2 Skalenteile nach der Bestrahlung ab. 50 

Beispiel 5 

Das Verfahren von Beispiel 4 wird wiederholt, mit der 
Ausnahme, daB statt der photochemischen Polymerisation 55 
das auf Objekttrager aufgebrachte Beschichtungsmaterial 
2 Stunden bei 100°C thermisch behandelt wird. Im Zuge 
dieser Behandlung hartet das fliissige Kompositmaterial zu 
transparenten Schichten aus. 

Bei der in Beispiel 4 beschriebenen ER-Untersuchung 60 
nahm die Signalflache fiir die C=C-Bindung von 11,66 Ska- 
lenteilen vor der thermischen Hartung auf 7,9 Skalenteile 
nach der thermischen Hartung ab. 

A. Herstellung von amorphem Zr0 2 65 

Zu einem Gemisch aus 150,0 g 2-Propanol und 4,965 g 
rauchender HC1 (37%-ig) werden langsam 20,0 g (0,026 
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Mol) Zirkoniumtetraisopropanolat getropft. Es entsteht ein 
klares Reaktionsgemisch, das ca. 15 bis 20 Minuten bei 
Raumtemperatur geriihrt wird. 

B. Verwendung des amorphen Zr0 2 zur Polymerisation von 

MPTS - Vorkonden s aten 

Zu dem unter A beschriebenen Gemisch gibt man 11,03 g 
(0,022 Mol) MPTS, worauf die Reaktionslosung 10 Minu- 
ten bei Raumtemperatur geriihrt wird. Dann gibt man zu 
dem Gemisch eine Wasser/Isoprnpanol-Mischung (2,25 g 
bidestilliertes Wasser und 20 g Isopropanol). Es entsteht ein 
klares Reaktionsgemisch, das unter Riihren 1 Stunde bei 
100°C erwarmt wird. Danach wird das Reaktionsgemisch 
destillativ auf ca. 1/6 seines Volumens eingeengt. Es entsteht 
ein leicht transluzentes, gelbliches Sol. 

AnschlieBend wird das Beschichtungsmaterial auf Glas- 
Objekttrager aufgebracht und in zwei Durchlaufen mit je 
2 m/Min. Bandgeschwindigkeit bei halber Lampenleistung 
in einer Bestrahlungsanlage der Firma Beltron bestrahlt. Im 
Zuge dieser Behandlung harten die Fliissigkeitsfilme zu 
transparenten Schichten aus. 

Zur Untersuchung der organischen Polymerisation wurde 
die wie oben in Beispiel 4 beschriebene IR-Messung durch- 
gefuhrt. Als Ergebnis nahm die Signalflache fur die C=C- 
Bindung von 15,67 Skalenteilen vor der Bestrahlung auf 6,5 
Skalenteile nach der Bestrahlung ab. 

Beispiel 6 

Das Verfahren von Beispiel 5 wurde wiederholt, jedoch 
wurde statt der photochemischen Polymerisation eine ther- 
mische Polymerisation bei 100°C (2 Stunden) durchge- 
fiihrt. Im Zuge dieser Behandlung hartete das flussige Kom- 
positmaterial zu transparenten Schichten aus. Bei der IR- 
Untersuchung nahm die Signalflache fiir die C=C-Bindung 
von 15,67 Skalenteilen auf 12,5 Skalenteile nach der thermi- 
schen Behandlung ab. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur thermischen und/oder photochemi- 
schen Polymerisation bzw. Vernetzung von Spezies mit 
mindestens einer poiymerisierbaren Kohlenstoff-Koh- 
lenstoff-Mehrfachbindung, dadurch gckcnnzcichnct, 
daB als thermischer und/oder photochemischer Poly- 
merisationskatalysator nanoskalige Teilchen von min- 
destens einem Metalloxid eingesetzt werden. 

2. Verfahren zur thermischen und/oder photochemi- 
schen Polymerisation bzw. Vernetzung von Spezies mit 
mindestens einem einer Ringoffnungspolymerisation 
zuganglichen kohlenstoffhaltigen Ring, der vorzugs- 
weise mindestens ein Heteroatom aus der Gruppe Sau- 
erstoff, Stickstoff und Schwefel als Ringatom enthalt, 
dadurch gekennzeichnet, daB als thermischer und/oder 
photochemischer Polymerisationskatalysator nanoska- 
lige Teilchen von mindestens einem Metalloxid einge- 
setzt werden. 

3 . Verfahren nach irgendcinem der Anspriichc 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei den zu poly- 
merisierenden bzw. vernetzenden Spezies um Mono- 
mere, Oligomere bzw. Polymere handelt, die aus- 
schlieBlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff so wie ge- 
gebenenfalls einem oder mehreren von Sauerstoff, 
Stickstoff, Schwefel und Halogen aufgebaut sind. 

4. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei den zu poly- 
merisierenden bzw. vernetzenden Spezies um Mono- 
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mere, Oligomere bzw. Polymere handelt, die neben 
Kohlenstoff, Wasserstoff sowie gegebenenfalls einem 
oder mehreren von Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel 
und Halogen von Si sowie gegebenenfalls mindestens 
einem Element aus der Gruppe Al, Ti und Zr aufgebaut 5 
werden. 

5. Vcrfahrcn nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die zu polymerisierende bzw. vernetzende 
Spezies iiber mindestens ein Si-Atom verfugt, an das 
iiber eine Si-G-Bindung eine poly merisierb are Kohlen- 10 
stoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindung und/oder ein einer 
Ringoffnungspolymerisation zuganglicher kohlenstoff - 
haltiger Ring gekniipft ist. 

6. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 und 3 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei der po- 15 
lymerisierbaren Kohlenstoff- Kohlenstoff-Mehrf ach- 
bindung um eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbin- 
dung handelt. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB es sich bei der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dop- 20 
pelbindung um eine Doppelbindung einer (Meth)- 
acryl-Gruppierung handelt. 

8. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem einer 
Ringoffnungspolymerisation zuganglichen Ring um ei- 25 
nen Ring mit 3 oder 4 Ringgliedern, vorzugsweise ei- 
nen Oxiran-, Oxetan- oder Aziridin-Ring, handelt. 

9. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem einer 
Ringoffnungspolymerisation zuganglichen Ring um ei- 30 
nen Lactam-Ring mit vorzugsweise 5 bis 7 Ringglie- 
dern handelt. 

10. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daB das Metalloxid von 
mindestens einem Metall aus den Hauptgruppen Ilia 35 
und IVa und den Nebengruppen lb, lib, IVb, Vb und 
VIb abgeleitet ist. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Metall aus mindestens einem von Al, 
Sn, Cu, Ag, Zn, Ti, Zr, V, Nb, Cr, Mo und W, insbeson- 40 
dere Al, Sn, Ti und Zr, ausgewahlt ist. 

12. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daB die nanoskaligen 
Teilchen den zu polymerisierenden bzw. vernetzenden 
Spezies zugegeben werden. 45 

13. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daB die nanoskaligen 
Teilchen in situ erzeugt werden, vorzugsweise durch 
Hydrolyse und Kondensation entsprechender Aus- 
gangsverbindungen. 50 

14. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 

13, dadurch gekennzeichnet, daB die nanoskaligen 
Teilchen eine durchschnittliche TeilchengroBe im Be- 
reich von 1 bis 100 nm, vorzugsweise 2 bis 50 nm, auf- 
weisen. 55 

15. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 

14, dadurch gekennzeichnet, daB die nanoskaligen 
Teilchen in einer Menge von 0,5 bis 50 Gew.-%, vor- 
zugsweise 2 bis 35 Gcw.-%, bczogcn auf das Gcsarnt- 
gewicht der nanoskaligen Teilchen und der zu polyme- 60 
risierenden bzw. vernetzenden Spezies, eingesetzt wer- 
den. 

16. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 

15, dadurch gekennzeichnet, daB die nanoskaligen 
Teilchen als alleinige Polymerisationskatalysatoren 65 
verwendet werden. 

17. Verfahren nach irgendeinem der Anspriiche 1 bis 

16, in welchem Formkorper oder Schichlen, die vor- 
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zugsweise transparent sind, hergestellt werden. 

18. Formkorper oder Schichten, insbesondere fur opti- 
sche Zwecke, erhaltlich nach dem Verfahren gemaB ir- 
gendeinem der Anspriiche 1 bis 17. 

19. Verwendung von nanoskaligen Metalloxid- Teil- 
chen als Katalysatoren fur die thermische oder photo- 
chcmischc Polymerisation von Spezies, die iiber min- 
destens eine polymerisierbare Kohlenstoff- Kohlen- 
stoff-Mehrfachbindung und/oder mindestens einen ei- 
ner Ringoffnungspolymerisation zuganglichen kohlen- 
stoffhaltigen Ring verfiigen. 



